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La presente invention est relative a une nouvelle compo- 
sition qui permet de realiser a chaud une decoloration des 
fibres keratinizes lwmaines. 

On sait que l'on utilise deja, pour la decoloration des 
5 cneveux, des compositions oxydantes qui sont constitutes par 
exemple par des cremes ou des gels, a base de composes oxydants 
tels que des persels, des peroxydes, ou de l'eau oxygenee, ces 
compositions etant appliquees sur les fibres a decolorer pen- 
dant un temps suffisant, qui est generalement de 1'ordre de 

10 quelques minutes. mar ,+ 
La presente invention est relative a un perf ectxonnement 
a ce type de compositions, grace auquel on obtient une eleva- 
tion spontanee de la temperature de la composition, qux acce- 
lere l'effet de la decoloration. 

15 Be plus, les compositions salon 1' invention peimettent 

d'obtenir de surcroit un renforcement descneveux qui, ainsx 
qu'on le sait, sont assez fortement degrades par 1- action des 
oxidants. 

En outre, certaines des compositions selon l'xnventxon 
20 presentent la particularite de liberer une certaine quantite 
de soufre a l'etat naissant, ce qui leur confere en outre une 
action antiseborrneique interessante. 

En d'autres termes, les compositions" selon I'inventxon 
permettent tout a la fois d'accelerer 1' action de decolora- 
25 tion, de restaurer ou de renforcer les cneveux qui out ete 
degrades par l'action de l'oxydant, ou par un traitement 
anterieur et, dans certains cas, de lutter centre l'aspect 
graisseux de la chevelure. 

La presente invention a pour objjet le produit xndustrxel 
30 nouveau que-constilxeune composition pour realiser la deco- 
loration des fibres keratiniques humaines, et en partxculxer 
des cneveux, caracteriseepar le fait qu'elle contient, en plus 
des composes oxydants conventionnels dWce genre de composx- 
tions, au moins un compose N-metnylole sur I'asote d'un groupement 
35 _ C - U - , ou encore un derive d'un tel compose, qux est 

II t 

iutroduit dans la composition juste avant l'emploi. 

Selon 1' invention, on pent par exemple cnoisir le. compo- 
se H-metbylole ou un de ses derives parmi ceux qui repondent 
40 a la formule suivante : 



30 



a.,, et B 2 qui peuvent Stre identiques ou diff greats 
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IL - N - C - N - CH 0 - B, 
■ • it § & o 
R 2 S E 1 

dans laquelle : 

..•> E 1 - 

5 representent un atome d'hydrogene, un radical alcoyle de 1 
& 5 atomes de carTxme, un radical hydroxym^thyle ou Tin radical 
alcoxy methyl e, le groupement alcoxy ayant de 1 k 5 atomes de 
carbone. 

- Rj reprgsente ua groupe - 0 - R^ ou - N , a**™ 
10 lesquels: 

E^ represents un atome d'hydrogene ou un radical alcoy- 
le de 1 a 5 atomes de carbone et r et r 1 qui peuvent Stre 
identiques ou diff Srents representent un radical alcoyle 
inferieur de 1 k 5 atomes de carbone ou peuvent Stre relies. 
15 entre eux pour former un cycle qui peut contenir d T autre s 
hetero atomes. - 

- E^ represente un atome d'bydrogene, un radical alcoyle 
de 1 k 5 atomes de carbone ou un groupe - CHg - E^ flsma lequel 
Ej a la m§me signification que ci-dessus. 

20 " E 1 et E 2 P euvent §t;re relies l'un a I 1 autre pour 

former un cycle et dans ce cas representent le radical divalent 
- OHg - CHg - dont les deux atomes de carbone peuvent Stre subs- 
titues par des groupes hydroxy\es ou alkyles. 

Parmi les composes U-methyloles et leurs d6riv6s r6pon- 
dant a la forraule ci-dessus, on peut citer en particulier : 
25 - la monomethyloltliiouree, de formule : 

H0CH 2 - HH - C - BHg 
S 

- la methoxym^thylthiouree de fonmile: 



l 0 ^ C - HH - 0H o - 0 - CH-, 



s 

- la dim6thyloltliiour€e de formule : 

HOCHp - HH - C - HH - CH o 0H , 

s 

- la mo nomethylol ethyl SnetMouree de formule 
35 ^CH 2 0H 



CH 2 - H ■ 



CH 2 - HH 



OS 
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la dimetbyloletnylenetniouree de fornale 

r ' 



CH 2 - U 



CH 2 - 1?^ 



CH^OH 



la dimorpholinom^thyltliioiixee de for ale : 
(/~^T -CILj-HH-C-HH-OlL,- ff^_) 

. la monomorpnolinometnylthiouree de formule 



10 




15 



la dimorpnolinometfcyl ethylenethiouree de formule : 
CH 2 - ^ 

C5H 2 



•cs 

^CH 2 - H N 



Ces composes U-methyloles peuvent etre facilement obtenus 
20 par des precedes connus, pax action du formol sur les thxoamides 
de formule correspondent es. ^ 

Parmi les derives de ces composes H-metnyloles utxlxsa- 
bles selon 1' invention fisurent les composes obtenus par ^ 
Verification de la fonction methylol ou encore les composes 
25 obtenus par une reaction de Mannich, c'est-a-dire par l«t«n • 
conauguee de formol et d'une amine secondare sur une taxoamxde. 

Les composes osydants conventionnels utilisables dans les 
compositions selon 1'invention peuvent Itre par esemple de 
1'eau osygenee, seule ou en melange avec des persels ou des 
30 perosydes tels que le perosyde d'uree, le percarbonate de so- 
dium ou de potassium, les persulfates de sodium ou de potas- 

La ouantite de composes N-metnyloles introduce au ^ 
xaoment de .1'emploi dans la composition selon Invention depend 
35 Svidemment de la teneur de la composition en composes o^dants 
. mais elle depend aussi de l'effet recberche. En general, la 

"o^ion L composes K-metbyloles est inf erieure a la proper- 
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tion stoechiometrique ^s-A-'-vis des composes oxydants, 
mais cela n'est pas obligatoire, en particulier flana le cas oft 
l'on applique la composition txhs rapidement apres avoir effectue 
le melange. 

5 A titre indicatif , la proportion de derives N-mSthylolSs 

peut par exemple aller de 0,5 k 1,4 par rapport k la proportion 
st o ecidometrique . 

Bans un mode de realisation particulier, les composi- 
.... tions selon l 1 invention contienaent egalement des colorants qui 
10 permettent un mangage ou une coloration du clieveu, en mSme 
temps qu'on les soumet a une decoloration, comme cela est Men 
coniru sous le terme de teinture decolorante ou d'eclaircissage- 
nuanqage. 

Parmi les colorants qui peuvent §tre utilises flsmg les 
15 compositions selon 1' invention, on peut citer les colorants 
azoiques disperses, complexes ou solubles, ou les colorants 
nitres tels que par exemple la nitroparaphenyl&nediamine. 
( Pour chaque colorant, il est indique entre parentheses une 
reference au Color Index, 26me edition 1956-Volume 4 ou au sup- 
20 pigment de 1963)* 

Les colorants azoiques disperses peuvent §tre pris dans 
le group e que constituent les colorants vendus sous la denomi- 
nation ,f CZBACEEE" ( supplement p«> 785-786) par la Societe 
CIBA, sous le nom d' ACET0QTJIM0NE ( vol* 3, p. 4103) par la 

25 Societe lEANCOIOR, sous le nom de "CELLEEOET" ( vol.4, p. 4181- 
4183) par la Societe BASF, sous le nom d' "ARTISIL" ( vol.4, 
p. 4136-4137) par la Societe SAHDOZ, On peut egalement utiliser 
des colorants azoiques reactifs tels que ceux vendus sous le 
nom de "CIBACBON" ( supplement p. 786) par la Society CIBA, sous 

30 le nom de "EEACTOHE" ( supplement p. 786) par la Societe GEIGY 
et sous le nom de "BEMAZQL" , ( vol.4, p. 4416) par la Societe 
HDECHSI. * 

Parmi les colorants azoiques a complexe metallique utili- 
sables dans les compositions selon 1' invention, on peut citer 

35 des colorants vendus sous le nom de "CIBALAN" ( supplement 

p. 786-787) et "HEOLAH" ( supplement p. 967-968) par la - - - 
Societe CIBA, sous le nom de "IBGALAtf" ( supplement p. 914) 
par la Societe GEIGY, sous le nom de rt YIALON-EAST w ( supplement 
p. 1108) et de ^PALAnNE-PAST" ( supplement p. 992) par la 

40 Society BASF, sous le nom de "HJODEHME" (supplement p. 912-913) 
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par la Societe SMCOLOB'et sous le nom de "LfimZYN" C supple- 
ment p.930) par la Societe SiBEOZ. 

L' introduction selon 1 ' invention des composes H-metbyloles 
ou'de leurs derives daas les compositions decolorantes permet 
5 d'obtenir ime elevation de temperature important e qui active 
1' action de decoloration, provoque, dans certains cas, une 
lit Oration de soufre naissant qui a une action antiseborrnei- 
que et assure-par des pnenomenes de polyaddition ou de poly- 
condensation- un effet de renfercement des fibres keratiniques, 
10 comme cela a deja ete decritaaterieurement par la Soci4tS deman- 
deresse. 

le pE des compositions selon 1' invention est choisi en 
fonction du r4sultat que 1'on desire obtenir en ce qui concerne 
la decoloration. II est, dans la pratique, celui des composi- 
tions decolorantes conventionnelles. 

On sait k ce sujet que, dans le cas de compositions deco- 
lorantes faibles, c'est-a-dire de compositions decdorantes qui 
sont destinies -uniquement k eclaireir legerement les cheveux, 
le pH, et en particulier le pH de ces compositions en fin de 
20 decoloration, a une valeur acide. Dans ce cas, les derives 

metnyloles qui sont introduits dans la composition conformement 
k 1' invention donnent lieu k des reactions de polycondensation 
et de polyaddition qui procurent un renforcement de la fibre 
keratinique. 

Au contraire, l'on sait que les compositions decolorantes 
- de force moyenae ou forte, c'est-a-dire les compositions deco- 
lorantes qui permettent d'dtenir un abaissement important de 
la coloration des cneveux, ont un pH initial et final qui est 
basique. 

JO Dans ce cas, les derives methylole's qui sont introduits 

dans la composition conformement a 1» invention restent constam- 
ment places en milieu basique et ne peuvent, de ce fait, donner 
lieu aux reactions de polycondensation ou de polyaddition. 
Pour obtenir ces reactions de polyadditon ou de poly- 

35 condensation des derives metnyloles qui sont places dans des 
compositions dont le pH est superieur k 7, il suffit de proce- 
der, en fin de decoloration, a un rincage a l'aide d'une 
solution acide, par exemple a l'aide d'une. solution. *' acide . 
lactique ayant par exemple un pH de 4. On produit. alors les 

40 reactions de d&rives mdtnyloles qui permettent dVameliorer 
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la quality des ckeveux; et de, restaurer les fibres 3c6ratiniques 
selon un pbenom&ne qui a. de;j& ete dicrit par la Soci£t€ deman- 
deresse. 

. * Comme solution acide de rinqage, on peut par exemple 
5 utiliser egalement des solutions d' acide ac&bique ou d' acide 
fomique. 

Les compositions selon I 1 invention contiennent des propor- 
tions de composes ozydants qui correspondent k celles des compo- 
sitions decolorantes convent ionnelles* 

io A titre indicatif, les compositions selon 1' invention 

peuvent contenir de 50 a 75% et de pr6f Srence de 50 k 66% 
d'eau oxyg4nee sl 6%, et de 30 k 80% de persels. 

Les compositions selon 1* invention peuvent se presenter 
sous differentes formes, par exemple sous forme de lotions ou 

i5 de preference sous forme de cremes ou de gels qui sont d'un 
e.aploi plus facile di fait qu'en raison de leur viscosity plus 
ilevee elles ne s' Seoul ent pas et restent placges a I'endroit 
ou leur action est necessaire. 

La presente invention a egalement pour objet le produit 

20 Indus tri el nouveau que constitue un conditionnement en deux 
compartiments separes qui contiennent, d'une part, le deriv£ 
methyiole, et d' autre part, les composes oxydants qui, selon 
l f invention, doivent Stre melanges son moment de l'emploi. 

La presente invention a Sgalement pour objet un proc£d6 

25 pour re£liser la decoloration des fibres keratiniques bumaines 
et en psirticulier des cheve-ox, caracterise par le fait qu'on 
intro&ait, ap-na une composition contenant des composes oxidants 
utilises de meniere convent ionnelle pour la decoloration des 
cbeveus:-, ek. iiioins un compost ST-m^tbylole sur 1 T azote d'un groupe- 

50 ment ~ 0 - T$ ou encore un derive d'un tel compost qu'on 

t? 9 

S 

impr&gne les fibres IceratiiiiLqjies k I'aide de ladite composition, 
qu'on laisse pauser pendant un temps compris entre 15 et 60 
minutes, et qu'on lave les fibres. 
55 Dans une variant e ou l'on realise une decoloration moyenne 

ou forte des cheveux, avec eventuellement nuan<jage ou colo- 
ration simultange, on procede ensuite a Tin rin^age k 1'aide 
d'une substance acide pour provoquer une restaaration des fibres 
par polyadditon ou polycondensation des composes methyloles» 
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Conformement k 1 • invention, on pent obtenir des Elevations 
de temperature importantes qui dependent de la quantite de 
composition qui est utilisee et de la teneur en composes mStby- 
loles et en oxydant de ces compositions.La temperature peut 
atteindre facileaent 50°C a 60 8 C, ou meme plus si on le 
desire. 

Afin de mieux faire comprendre l'objet de V invention, 
on va dormer maintenant, k titre d« illustration et sans carac- 
tere limitatif , plusieurs exemples de mise en oeuvre du 
proce'de poux decolorer les cheveux selon la presente invention. 
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EXEMPEE 1 ; — 

On prepare une composition decolorants faible, en ajoutant 
au moment de l'emploi 3,8 g de dimethylolthiouree, k 100 g d'eau 
oxyg4n6e k 10 volumes (3 % HgOg). Le pH de la composition est 
5 de 3,5. On applique alors le melange sur des cheveux pr6sentant 
un fond chatain clair et on laisse agir la composition pendant 
environ 15 minutes. Apres 5 si 7 minutes, la temperature atteint 
50-52°0» On rince et on procfede ensuite k une mise en plis 
conventionnelle . 

10 On constate un net eclaircissement des cheveux de 1 ton k 

1 ton 1/2. 

lies cheveux sont nerveux et brillants. 
EXEMPLB 2 ; 

On opere dans les mSmes conditions que dans l'exemple 1, 
15 „mais la dimethylolthiouree est remplacee par 2,7 g de mono- 
methyl olthiouree. Le pH de la composition est dans ce cas de 
3,8. 

Apr&s application de la composition sur les cheveux et 
traitement comme dans l'exemple precedent, on obtient un Eclair- 
cissement de 1 ton a 1 ton 1/2. Les cheveux sont egalement 
nerveux et brillants et la mise en plis a une tres bonne tenue. 
ETEMPt;r 3 ; 

On prepare une composition decolorante faible en ajoutant 
au moment de l'emploi 3,5 g de dimethyl olethylinethiouree k 
2 5 100 g d'eau oxygenee a 20 volumes (6 % de HgOg). Le pH de la 
solution est de 3. 

On applique alors le melange sur des cheveux presentant 
un fond chatain clair, et la temperature monte k 50-52° 0 en 5 
k 7 minutes. 

30 On laisse agir la composition durant 15 minutes. 

On effectue une mise en plis dans les conditions habituelles . 
On obtient un eclaircissement des cheveux de 1 ton x a 1 ton 1/2, 
la. mise en plis a, de plus, une bonne tenue, les cheveux etant 
nerveux. 
35 EXEHPLE 4- : 

En vue d'obtenir une decoloration uuan?ante et un renforce- 
. ment de cheveux chatain clair, on prepare une composition selon 
jl! invention, en • aj outant , au moment de l'emploi 2*7 g de monomethy 
lalthioure§ ( et 0, 1 g de nitro-p-phenyienediamine k. 100 g d* earny, 
oxygenee & 10 volumes (3 % de HgOg). 



20 



40 
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5 mise en 



I* -dH de la solution est de 3, 8 « 
• to appli,™ alors le ■olans. — 1" <*«™* «* X * 

te ^erat«e moate.* *>£ .£0 ^ , 

- On laisse pauser 15 minutes e* on p± 

en plis dans les conditions habituelles. 
£ constate <ue la aise en plis a ~ ^^^U, 
le3 <« presents un eclaircissement de 1 ton a 1 ton 1/2, 

aV ec un reflet dore cuivre tres net. 

lis sont de plus, nerreux et brillants. 

10 SSS 2tl d'obtenir une position donnant 

semenf nuan*ant sur des cneveus obtain clair, on prepare 

15 commercialise par la General Anila* 40 g 

- Alcool etnylique absolu " ^ g 

- Eau oxygenee 30 volumes •••••• 100 g 

B):^; 3 ^;^;';:^ 0 , 02E 

20 C.I. Basic Violet 3) ' 10(J g 

- Bimetnylolethylenethiouree 

Au moment de 1'emploi, on a^oute 100 g du melange A 



30 



g c e du melange B. 

tj> «h de la composition obtenue est de 3,6. 
£ £££ la coition « «■ 

^ . a-..,, -jo minutes et on laxsse agaj 

la temperature monte a 50*0 apres iu tklu. 

» »* fcW**—* Pliant *-1 ton *1 ton 
1/2, w« - -aet nacre, les ch,™* sont nerved « 1» 

touclier est soyeux* 

,obtenir une ^oS- 
35 cnatains, on ajoute au moment de 1'emploi 1,6 g 

thylenetniouree au melange suivant : ^ ^ g 

- Huile ammoniac ale •••••• •••••••••• 

w : BonylpMnol o^taylene «wo * «1« * o^ W 1 . 



10 
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(Hemcopal 334 ~ GERLAB])) ......•«••*• •••••• 30 g 

« Hcnylphgnol osyethyienS aveu 9 moles d'oxyde 

d'Sthylene (Hemcopal 349 - GE2LAHD) • 20 g 

* , - Butylglycol (MAPHTACHIMIE) . 15 g ' 

5 immoniaque 21* Be 20 cc 

• 3au q 0 s.p. «. 100 g 

Le pH du melange obtenu est de 10,1. 

On applique cette composition 3ur les cheveux. La tempera- 
ture monte k 50°C apr&s 5 minutes *on laisse agir pendant 20 
minutes. On lave k I'eau puis on rince les cheveux avec tme 
solution aqueuse d'acide lactique (pH 4). 

On constate, apr&s le s^chage de la mise en plis, que les 
cheveux presentent une nuance blond fonc6 k reflet dore. 

Les cheveux sont de plus, doux au toucher et sont nerveux. 
15 EXESgLB 7 : 

Bi vue d'obtenir une decoloration forte de cheveux chatains, 
on ad out e au moment de l'emploi 0,6 g de dimethyl olthiourSe k une 
solution ayant la composition suivante : 

- Persulfate de I 10 g 

- Phosphate biammonique •••••*•» •••••••••• 5 g 

- M6tasilicate de sodium anhydre . •...•••».....« 5g 

- Eau oxyg^nee 20 volumes ....... •4... .••»••••*••.•.. 100 ml 

Le pH de la composition obtenue est de 10 ,2. 

On 1' applique sur les cheveux, la temperature monte & 33-35°C 
25 et on laisse. ainsi agir durant une periode de 45 a 60 minutes. 
On lave puis on rince avec une solution aqueuse d'acide 
lactique (pH 4) et on s&che. 

Les cheveux sont blond clair dor£, ils sont nerveux et 
agreables au toucher. 
30. Le meme effet peut etre obtenu en remplagant les 0,6 g 

de dimethylolthiouree par 0,5 g de monomSthylolthiourSe ou 
par 0,7 g de dimethyl ol£thylenethiouree. 
EXEKPLE 8 : * 

En vue d'obtenir une decoloration forte nuangante et un 
35 renforcement de cheveux chatains, on ajoute au moment de l'empioi 
0,7 g de dimethylolethylenethiouree a une solution ayant la 
composition suivante : 

- Persulfate de K ........ 10 g 

- Phosphate biammonique ........................... 5 g 

- M6tasilicate de sodium anhydre ...... * / - 4,94g 
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- Violet acetoquinone 5 K 2 CF„M.C.)£ C.I. 

Dispersed Violet 3^7 - 0,06 g 

- Eau oxygenee 20 volumes 1°° ml 

. le pH de la composition obtenue est do 10,2. 

5 ' On 1' applique sur les cheveux et la temperature monte 
rapidement a 33-35°C On laisse agir pendant 45 a 60 minutes, 
puis on lave a l'eau et on rlnce avec une solution aqueusc 
d'acide lactique (pH 4). 

Apres. sechage, on constate que les cheveux presentent une 
10 coloration blond clair dore, legerement nacree, 

L'etat general des cheveux est excellent, ils sont -nerveux et 
plus "brillants. 

Le memo eff et pout etre obtenu en remplacant, dans 1' exemple 
precedent, les 0,7 g de diaethylolethylenethiouree par 0,5 S de 
15 m <momethylolthiouree ou par 0,6 g de dimethylolthiouree . 
EIEMPI35 9 : 

Dans le but d'obtenir une decoloration forte et un rcnfor- 
cement de cheveux detains, on ajoute 0,2 g de dimethyl olethylene- 
thiouree a uno solution obtenue en dissolvant 14 g de la poudre de 
20 composition suivante : 

- Percarbonate de sodium • •••••••• 50 g 

- Phosphate biammonique 36 g 

- Metasilicate de sodium anhydre * 14 8 

dans 100-ml d'eau oxygenSe k 20 volumes. 

25 • la solution obtenue presente un pH de 9»6. 

On 1' applique sur les cheveux, la temperature monte a 33-35°0 
et on laisse agir pendant 45 a 60 minutes. On lave a l'eau puis 
on rince les cheveux avec une solution aqueuse d'acide lactique 
(pH 4) et on seche sous casque. 
30 Les cheveux presentent alors une coloration blond clair dor<§ , 

ils sont. norveux et soyeux au toucher. 

Un tel resultat n'avait pas pu etre obtenu sans la presence 
dans, la composition du compost actif mSthylole. . . 

35 ^"^On-p^are une composition decolorante faible en ajoutarit 
"* ..-au^omen^cd^'emploi 0,3 g de methoxymethylthiouree a 100 g d'eau 
oxygenic a 20 volumes (6% H 2 0 2 ) • 

_ ..Lo.p5,de la composition est de 4 0. 
- ~. . .Qn'.apBlique alors le melange. sur des cheYeux =blond foncS et 

^40 on°i?issc.agir la composition pendant 20 minutes; Apres 3*6 
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minutes, la temperature atteint 50-52 °C on rince et on proc&de 
ensuite a une mise en plis conventionnelle. 

On constate un net eclaircissement des cheveux de 1 a 1 ton 
1/2. Les chaveux sont nerveux et brillants. 

5 'RTRMPT.'R *\*\ : 

On opere dans les memes conditions que dans 1' example 10 
mais la methoxymethylthiouree est remplac^e par 1.1 g de 
dimorpholinomSthyl §thyl%nethiour§e. Le pH de la composition 
est dans ce cas de 5,8. 
IP Apr&s application de la composition sur les cheveux et 

traitement comme dans l'exemple precedent, on obtient un eclair- 
cissement de 1 ton a 1 ton 1/2. Les cheveux sont 3galement 
brillants et nerveux et la mise en plis a une trfes bonne tenue. 
EXEMFIE 12 : 

^5 En vue d'obtenir une decoloration nuan$ante et un renforce- 

ment de cheveux bhatain clair, on prepare une composition selon 
1' invention, en ajoutant au moment de I'emploi, 0,8 g de dimor- 
pholinomethyl thiourea k \ * " ~ d : eau oxygSnee It 20 volumes (6% H^Og) 
Le pH de la composition est de 6. 

20 On applique alors le melange sur des cheveux presentant un 

fond chatain clair et on laisse agir la composition pendant 
environ 20 minutes. 

Apres 2 & 5 minutes, la temperature atteint 48-50° C. On 
rince et on procfede ensuite a une mise en plis conventionnelle. 

2 5 On constate un eclaircissement de 1 ton a 1 ton 1/2 avec 

un reflet dore cuivre. 

Les cheveux sont nerveux et brillants et la mise en plis 
a une tvhs bonne tenue. 
EZEMPIE 15 : 

30 En vue d'obtenir une composition dormant un Eclaircissement 

nuancjant sur des cheveux chatain clair, on prepare les deux 
melanrr c .<5 suivants : 

A - Copolymere de vinylpyrrolidone/Acetate de vinyle 
E-735>K (ethanol 1 %) 30-50, commercialism par la 
55 General Anilin ••••••• 2 B 

- Alcool ethylique absolu 30 g 

- Eau oxyggnee 30 volumes 40 g 

- Eau q.s.p i00 g 

B - Violet cristallise F.M.0. (cristal Violet C.I. 

40 Basic Violet 3) 0,02 s 
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- Dimorpholinometbylthiour6e 100 g 

An moment de l'emploi, on ajoute 4 100 g du melange A, 
4,5 g du melange 3. 

On applique alors la composition obtenue sur les cheveux, 
5 .la temperatrire monta a 50*C apres $ h * minutes et on laisse 

agir au total 15 a 20 minutes. On procede ensuite a une mise en 
plis dans les conditions habituelles et on seche. 

On constate un net eclaircissement de 1 ton a 1 ton 1/2 
avec un reflet nacre* 
10 Les cneveux sont "brillants et nerveux« 

-Ea vue d'obtenir une decoloration moyenne sur des cneveux 
chatain fonce on ajjoute au moment de l'emploi 3,3 g de dimor- 
pnolinometnyl ethylene thiourea au melange suivant : 
-jej _ Huile ammoniacale 0 »b»oo«oo»»««ooo»o»o»««««»« 33g 

- Eau oxygen£e 30 volumes ...«.<>•. °°° •*•• ^?g 

L'nuile ammoniacale correspond dans ce cas a la preparation 

suivant e : 

- Honylpnenol oxyetbylene avec 4- moles d'oxyde 

20 d' ethylene (Remcopal 334-GESLAHD) . « 15g 

- Uonylphenol oxyetnylene arete 9 moles d'oxyde 

d' ethylene (Hemcopal 34-9 - GERLAHD) 15g 

_ Ammoniaque a 20 % • 2 5 cc 

..... 100g 

- Eau q.s.p • • • ••••••••••••• • 

25 Le pH d* melange obtenu est de 9.85- 

On applique cette composition sur les 'cheveux. 
La temperature monte k 50°0 apres 10 minutes et on laisse 
agir 25 minutee. On lave k l'eatt puis on rince les cheveux avec 
une solution aqueuse d'acide lactique (pH 
30 On constate apres le sechage de la mise en plis, que les 

cneveux present ent une nuance blond fence k reflet dore. 

Les cneveux sont de plus, doux au toucher et sont 
brillants et nerveux. * 
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RE VE N D ICATIONS 
1 . Composition pour rSaliser la decoloration des fibra* k4ra- 
tiniques humaines, caract£ris6e par le fait qu'elle contient, en 
plus du compost oxydant ccnventionne 1 pour ce gwra £e composition, 
S au moins un coapos€ N-m6thylolS sur I 1 azote d'un groupeaent , . 
- C - & - » oa un d£riv£ d'un tel composfi, qui est ixrtroduit dans 

M t 

s 

la composition juste avant l'emploi. 

2* Composition selon la revendication 1 # caract&risfe par 
x. 10 le fait que le caraposfi N-m6thylol6 ou son d£riv£ correspond & la 
formula suivante : 

R 4 - H - C - N - - R3 

«2 S *i 

dans laquelle * 

15 - ^ et Rj qui peuvent 6tre identiques ou different* reprfi- 

sentent un atosas d'hydrogdne, un radical alcoyle de 1 i 5 atones 
de earbone, un radical hydroxymSthyle ou un radical alcoxym£thyle # 
le grouperaent aleoxy ayant de 1 a 5 atoms s de car bone. 

- repr£sente un groupe - 0 - ou -N^, dans lesquels 
2Q Rg represents un atome d'hydrog&ne ou un radical alcoy- 
le de 1 a 5 atomes de earbone et r et r' qui peuvent 6tre identi- 
ques cu different3 repr4sentent un radical alcoyle inf&rieur de 1 
& 5 atomes de earbone ou peuvent fitre reli#s entre eux pour former 
ua cycle qui peut contenir d'autres b£t&roatonies, 

25 - R A reprfisente un atosas d'hydrogfene, un radical alcoyle de 

1 & 5 atomes de earbone ou un groupe - CHj ~ K3 dans lequel a 
la jbSbb signification que ci~dessus« 

- &j et R2 peuvent etre relics l B un & 1* autre pour former 

un eyels st dans ce cas reprgsentent le radical divalent -CHj-CHj- 
30 float les deux atomes de earbone peuvent etre substitutes par des 

groups s hydroxyles ou alkyles, 

3 • Composition selon une quelconque des revendicationa pr6- 

c€dente6,€aracteris€e par le fait que le cocnposS H-m£thylol6 ou 

son d6riv6 est choisi dans le groupe que constituent la monomfithy- 
35 lolthiourfie, la m6thoxymfithylthiour4e # la dimethylolthiourSe, la 

monom6thylol6thyianethiourSe # la dimfithylolfithyl&nethiourfie, la 

dimorpholinom6thylthiour6e # la monofi.-jrpholinOT6thylthiour6e t la 

dimorphol inomSthyl^thyl ine thiour 6e . 
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4. Compoaitiion selon l'une queloonqu© des revendications 
pr€c6dentes. caracterisee par le fait qae 16 compaSffi dacydant est 
constitu6 par de l'eau oxydase. *eule ou en melange avoc des 
persels ou des peroxydes tels que le peroxyde d'uree, le per- 

5 carbonate de sodium ou de potassium, ou les persulfates de so- 
dium ou de potassium. 

5. Composition selon l'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterisee par le fait que la teneur en composes 
H-mSthyloles ou leurs derive-" est choisie entre 0,5 et 1.4 par 

10 rapport a la proportion stoechiometrique vis-a-vis du compose 
exvdant. 

6. Composition selon l'une quelconque des revendications pre- 
cedentes. caracterisee par le fait qu'elle contient egalement 

un colorant permettant un nuancage ou une coloration des cheveux 
15 en mSme temps qu'on les soumet a la decoloration. 

7 . Composition selon la revendication 6, caracterisee par le 
fait que les colorants sont choisis dans le groupe constitufi par 
les colorants azolques disperses, les colorants aaolques complexes, 
les colorants azolques solubles et les colorants nitres tels que 

20 la nitroparaphenylenediamine . 

8. Composition selon l'une quelconque des revendications pre- 
cedentes, caracterisee par le fait qu'elle contient de 50 a 75% 
et de preference de 50 a 66% d'ee<-. ee a 6%. 

9. Composition selon la revendication 8, caracterisee par le 
25 fait qu'elle contient en outre de 30 a 80% et de preference de 

40 a 60% de persels. 

10. Composition selon l'une quelconque des revendications pre- 
cedentes, caracterisee par le fait qu'elle se presente sous la 
forme d'une lotion contenant §ventuellement un epaississant 

30 conventionnel en cosmetique, a'une creme ou d'un gel. 

11. Conditionnement permettant la preparation de la composi- 
tion selon l'une quelconque des revendications precedentes, carac- 
terise par le fait qu'il est const itue par deux recipients distincts 
dont l'un contient le compose N-methyloie ou son derive et dont 

1' autre contient le compc *. oxydant qui doit Stre melange au com- 
35 pose N-methyloie ou a son derive au moment de l'emploi. 

12. ProcSde de decoloration des fibres keratiniques, caracte- 
rise par le fait qu'on leur applique une composition selon 
l'une quelconque des revendications 1 a 11. 
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13 . ProcSdfi de decoloration des £~bres kfiratiniques selon 
la revindication 12 # coract&Hs* par la fait que I'on utilise 
une composition ayant un pH alcalin, et que l*on effectue un rin- 
Sa^e/. & I 1 aide d'une exposition acide afin de provoquer la 
5 polycondensation ou la polyaddition des composes N-m6thylolSs ou 
de leurs d6riv€s. 
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antioxidant, metal chelating agent, perfume, wetting agent, etc. 
- USE/ ADVANTAGE - The compsn. is toksated by the skin; has 
relatively low ammonia odour, and premature darkening when the 2 
components are mixed does not occur. (Dwgtf/0) 

3/4 WPIL - (Q Derwent 

TI - Carbon thread, fibre or mat with metal coating - obta. by 

electrotess plating where coated threads are used with polymers to 
form composite prods, with very high strength 

DC - A60 F01 L02 M13 P42 P73 

PA - (F ARB ) BAYER AG 

PN -DE3 106506 A 19821007 DW1982-419p* 

• -JP57149551 A 19820916 DW1982^3 
;-EP-65618 A 19821201 DW1982-49Ger 
DSR: BECHDEFRGBITLINLSE 
-CA1 176510 A 19841023 DW1984-47 
-US4481249 A 19841 106 DW1984-47 
AP: 1983US-0507873 19830624 
DS - DSR: BE CH DE FR GB IT LI NL SE 

LA - German; Ger 

PR - 1981DE-3106506 19810221 

AB -DE3 106506 A 

Carbon threads, fibres or mats are provided with a metal coating 
by electroless plating. The coating pref. consists of Ni, Co, Cu, 
Au, Ag, or alloys of these metals with each other or with iron; 
and the'coating is pref. 0.05-10 microns thick- The carbon 
threads, fibres or mats pref. have a structure similar to that of 
graphite and a modulus of elasticity above 300,000 MPa; the 
carbon pref. forms more than 80% of the coated prod., which is 
used esp. to reinforce polymer matrices. 

- The mfr. of composite prods, or materials, consisting of polymers 
and the coated carbon threads, etc., where the metal coating 
provides a substantial increase in the strength of the composite 
prods. 

4/4 WPIL - (C) Derwent 

TI -Novel compsn for bleaching human hair 

DC -A22A96D21 E13 E16 
PA - (OREA ) L'OREAL S A 
PN-BE-753037 AO DW1971-02 * 

-DE2034202 A 0 DW1971-07 

-FR2051629, A 0 DW1971-27 

-CH-52567F A 0 DW1972-42 

-GB1294500 AO DW1972-43 

-US3726638 AO DW1973-17 

-CA-961411 A 19750121 DW1975-06 

-DE2034202 B 19781019 DW1978-43 
PR - 1970LU-0060405 19700225; 1960LU-0059072 19600709; 1969LU-0059072 

19690709 
AB -BE-753037A 

Compsn. for bleaching human hair contains a conventional oxidant 
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and an N-metfaylol cpd. a on the N-atom, or a deriv. of such a cpd. 
wlrichisaddedjustbeforefcesoln-isused^ 
cpd. has formula (where Rl and R2 independently are H, 1-5C alkyl, 
hydroxymethyl alkoxymethyl where alkoxyHas 1-5C; R3 is a gp. 
-0-R5 or where R5 is H or 1-5C R6 and R7 independently are 1-5C 
alkyl or are joined to form a cycle opt contg. other heteroatoms; 
R4 isH, 1-5C aDcyl of -CH2-R3; Rl and R2 may to 
represent -CH2CH2- where the two C atoms may be substd. by OH or 
alkyl gps.) 
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